

o 



o 



r£:publique franqaise 



BREVET D'INVENTION 

.529.329 



P. V. no 112.214 
Classification Internationale : 



M1NIST£RE DE L’lNDUSTRIE 
SERVICE 

de U PROPRIRt£ INDUSTRl F.il p 

Composition et procMe ponr la remise en etat des on^es casses^^^'^'^^ 

Soci6t4 dite : MAX FACTOR & CO. r^sidant anx Etats-Unis d’Amgrique. 

Demands le 28 juin 1967, k 14h 34®, h Paris. 

/ D II • par arrStS du 6 mai 1968. 

{Bulleun officiel de la Proprim industrieUe, n<> 24 du 14 juin 1968.) 



A 61 k 



La presente invention conceme une composi- 
bon ainsi qu’un procede pour la remise en etat 
des ongles casses qui ne modifient pas I’aspect 
de longle apr&s qa’il a ete repare on qni ne 
le mod^ent qne dW fason nonnalement 
soi^t^le comine, par exemple, par I’appli- 
cation dnn vemis a ongle classique. 

On est depuis longtemps a la recherche de 
tels precedes pour la remise en etat des ongles 
et, dans un passe relativement recent, quelqaes 
^ais couronnes d’un succes relatif ont ete faits 
dans ce domaine. On a, par exemple, propose 
recemmrat nne composition ponr la reparation 

melange de vemis 
et de fibres courtes. On a toutefois constate qne 
cette composition posait certains problemes 
concemant la solidite de la liaison obtame et 
quelle mngeait une appbeation extremement 
soignense et delicate pour que I’adberence 
obtenue soit satisfaisante. 

La presente invention a done pour but une 
composition et un procede ponr la remise en 
etat des ongles casses, faciles a appliqner et 
capables de produire nne liaison solide et per- 
manmte sans communiquer a I’onrie une 4pais< 
senr indesirable. 



La presmite invention a plus partienKerement 
pour but une composition pour la remise en 
etat des ongles casses comprmiant un melanee 
denraon 5 k 15 % d’nne substance organique 
capable de former un fibn adbesif, d’environ 
V,i> a 8 95> de resine, d’environ 1 a 4 % d*nn 
agent gebfiant, d’environ 0,5 a 5 % de plasti- 
fiant, denriron 0,5 a 12 % de fibres courtes et 
d environ 55 a 91 % d’tm solvent volatil. 



La presente invention a aussi pour but un 
procede poor la remise en etat des ongles 
casses constant a appliqner sur I’ongle dans 
une premiere direction une premiere conebe 
d nne imposition telle qne definie ci-dessus et 
a appliqner audit ongle nne demd^e conche 
de ladite composition dans une demrieme direc- 
tion perpendiculaire a la premiere. 

La composition de la presmte invention pent 
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eventnellement comprendre un pigment on une 
snbstani colorante. On pent considerer d’nne 
fason generale cette composition comme 6tant 
constituee d’nn adbesif, d’une substance fibrense 
de renfort et d’un solvent. L’adbesif et la sub- 
stance fibreuse forment ensemble une membrme 
on TO fdm qni unira sobdement les parties 
cassees d’nn ongle endommage empechant aiti..; 
toute blessure supplementaire de I’ongle et lui 
evttant 1 aspect indesirable qu’a tout ongle casse. 
Le solvant joue le role d’un vehicnlant qui 
facibte I’application de la composition mais qui 
8 evapore rapidement pour permettre a I’adh&if 
renforce de durcir et de reparer ainsi I’ongle 
casse. ^ 

Selon le procede de la pr&ente invention, 
cette composition doit etre appliquee en an 
moms deux couches, chaenne d’elles etant appli- 
^ee dans un sens perpendiculaire a celui de 
I’autre. la plnpart des cas, il suffira d’ap- 

pb^er de deux a six conches et on a constate 
quil etait generalement pr^erable d’en appli- 
qner qnatre. Les conches doivent etre appli- 
quees lune aprm I’antre en laissant seeber la 
surface de chaqne couche avant d’appliquer 
I’autre et en attendant environ une benre que 
tontes les couches soient bien seches avant d’ap- 
pb^er TO vemis a ongles. On pent laisser aussi 
sedier chaqne couebe pendant environ dix 
minutes avant d’appbquer la suivante et appb- 
qner le vemis a ongles ordinaire dix minutes 
aprfe appbeation de la demiere conebe de 
composition. On pent appbquer la composition 
de la presente invention avec tout appareil 
approprie et on a constate qne les pinceaux 
utilises ponr I’application des vemis a ongles 
ordinaires donnaient toute satisfaction. 

' La composition et le procede de la presente 
mvention sont illustres par les exemples speci- 
fiques suivants dont les detaUs ne sont aucune- 
ment limitatifs. 

Exemple J.- — On a prepare une composition 
- pour la reparation des ongles en melangeant les 
constituants suivants : 
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Nitrocellulose 10,3 

Resine aryl-sulf amide, formaldehyde .. 4,1 

Silice 2,0 

Phtalate de dibutyle 0,5 

Fibres de rayonne 0,5 

Acetate d’ethyle 46,2 

Acetate de butyle 5,1 

Toluene 31^3 



On a appbque quatre couches de cctte com< 
position sur un ongle casse de la maniere decrite 
ci-dessus, cbaque conche etant appbquee dans 
un sens perpendiculaire a celui de la coucbe 
precedente et en laissant secber di:g minutes 
entre cbaque coucbe. L’ongle a ete ainsi rends 
en etat de la maniere la plus satisfaisante avec 
une apparence d^epaisseur naturelle. La com* 
position etait a peine visible sur Tongle et Fa 
ete encore moins apres Fapplication d*un vends 
a ongles. 

Cette composition forme un fil-m dur et resis- 
tant soli dement lie a I’ongle et epousant bien 
sa forme. 

Les dbres de rayonne employees dans la pre- 
paration de cette composition ont approxima- 
tivement 1,5 mm de longueur et une finesse de 
1,5 denier. 

Exemple 2- — On a constate, en preparant les 
compositions de la presente invention, que les 
pourcentages les plus appropries de dbacun des 
constituants etaient compris dans les intervalles 
ci-dessous. Sauf indication contraire tons les 
pourcentages sont indiques en poids. 



/® 

Nitrocellulose 5 ^15 

Resine aryl-sulfamide f ormaldebyde . 0,5 a 8 

Silice 1 ^ 4 

Phtalate de dibutyle 0,5 a 5 

Fibres 0,5 a 12 

Acetate d’ethyle 30 a 50 

Acetate de butyle 5 a 20 

Toluene 20 a 35 



On a prepare des compositions correspondant 
aux intervalles de proportions ci-dessus et on les 
a appliquees sur des ongles casses de la maniere 
decrite dans Fexemple 1. Dans cbaque cas, on 
a obtenu un resultat tres satisfaisant. 

Les compositions de la presente invention 
doivent contenir en general de 5 a 15 % d’un 
adbesif filmogene. On prefere employer la 
nitrocellulose mais on pent egalement employer 
d’autres materiaux similaires tels qu’acetate de 
cellulose, acetobutyrate de ceRulose, ethyl- 
cellulose, polyvinylbutyral, polyvinylformal, et 
methacrylate de metbyle. 

L’addition d’line quantile de resine de 0,5 a 
8 % est destinee a rendre le film forme par la 
composition plus solide, plus souple et plus 
adbesif. En outre, la resine contribue a accroitre 
la teneur en matieres solides de la composition. 
On pent employer, au lieu des resines indiquees 



dans les exemples de nombreuses autres resines 
parmi lesqueUes des resines natureRes telles 
que shellac, dammar, elemi, sandaraque, mastic, 
benjoin et colophane et des resines syntbe- 
tiques telles que . r^ines alkydes, polyvinyl- 
acetate, polyesters, polyetbers et esters de sac- 
charose. 

Le phtalate de dibutyle fait fonctioj* de plas- 
tifiant. Sa proportion dans la composition est 
de 0,5 a 5 Les plastifiants donnent de la 
souplesse au film forme par la composition de 
la presente invention. D’antres plastifiiants pou- 
vant etre enq>loyes an lieu des plastifiants men- 
tionnes dans les exemples sont : campbre, phos- 
phates organiques tels que phosphate de 
tricresyle et phosphate de diph^yle; autres 
phtalates tels que phtalate de ^octyle, phtalate 
de butyle et de Benzyle; ^ycolates tels que 
glycolate de butyle, buile de xicln et esters de 
Facide citrique que citrate de triethyle. 

La silice fait fonction d’agent de gelification 
capable d’entrainer la mise en suspension des 
fibres dans Fadbesif. L’emploi d’un agent de 
gelification est d’une extreme importance dans 
la preparation des compositions de la presente 
invention. La quantite a employer est d’environ 
1 a 4 %. On prefere employer la silice rnais 
on pent la remplacer par tout mateiiau compa- 
tible capable de rendre la composition pseudo- 
plastiqne ou tbixotropique tels que derives 
organiques de la montmorillonite, stearates 
metalliques et builes bydrogenees. 

Les fibres jouent le role d’agents de renforce- 
ment; elles sont de preference tres courtes et 
de faible diametre. EUes ont de preference une 
longueur de 1,5 mm et une epaisseur de 1,5 a 
5 deniers. On pent neanmoins employer toute 
fibre naturelle ou syntbetique courte et mince 
a la condition qu’elle soit insoluble dans la com- 
position. Lea fibres longnes sont a eviter car elles 
tendront a faire saillie sous le film forme par 
la composition et, dans la plupart des cas, la 
longueur des fibres ne devra pas depasser 3 mm. 
Les fibres appropriees sont les suivant^ coton, 
soie, laine, lin, rayonne, « Nylon », polyacrylo- 
nitrile, polyetbyleneterepbt^ate, polyolei^es 
telles que polyethylene et polypropylene, poly- 
urethanes, polyesters, polymeres et copolym&res 
vinyliqucs. On pent eg^ement employer, des 
fibres minerales ou des fibres metalliques telles 
que fibres de verre, d’amiante oxt d’acier inoxy- 
dahle. D est done hien entendu qne la presente 
invention n’est pas limitee a une dimension ou 
a un type specifique de fibre. 

On pent employer une quantite de solvant 
variable e’est-a-dire modifier la viscosite et le 
temps de seebage de la composition. La quan- 
tite de solvant a employer est generalement d’en- 
.viron 55 a 91 %, On peut employer de nombreux 
solvantB tels qpi’acetate d’amyle, acetate d’iso- 
propyle, cellosolve,. acetone, et ces solvants 
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peuvent comprendxe un alcool, du xylene, de 
Pliexane ou essences miner ales. 

On pent incorporer a la composition de la 
presente invention des pigments ct colorants 
pour produire la conletir desiree. On pent 
employer des pigments normalises tels .que le 
rouge D et C n® 7 et la laque jaune D et C n® 5 
ainsi que des colorants tels qne le rouge D et C 
n® 17 et le rouge D et C n® 19. On pent aussi 
employer des pigments mineraux tels que le 
bioxyde de titane ou Toxyde de fer. Si Ton 
emploie de telles matieres colorantes, il est 
soubaitable d’employer des fibres qui ont ete 
teintes dans une couleur correspondante. 

La presente invention a pour avantage le fait 
que la composition et le precede permettent de 
remettre facilement en etat les ongles casses an 
moyen d^une liaison solide et permanente et 
sans aucune modification indesirable de leor 
aspect. La composition ne change pas I’aspect 
de Pongle. On pent lui appliqner des vemis 
a ongles classiques incolores ou colores, enlever 
le vemis et en reappliquer sans nnire a la com- 
position et enlever celle-ci sans difficulte si on 
le desire. 

RESUMi 

La presente invention a pour objets : 

I. Une composition pour reparer les ongles 
casses, caracterisee par les points suivants, pris 
isolement ou en condbinaisons : 
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1® £Ue comprend un melange d*cnviron 5 a 
15 ^ d’un adbesif organique capable de former 
un film , environ 0,5 a 8 ^ de resine, environ 1 
a 4 d’lm agent gelifiant, environ 0,5 k 5 % 
de plastifiant, environ 0,5 a 12 % de fibres 
courtes et environ 55 a 91 % de solvant volatO; 

2® Lcdit agent de gelification est de la silice; 

3® La resine est une resine d’aryl sulf amide 
formald^yde; 

4® Le plastifiant est du phtalate de dibutyle; 

5® Lie solvant volatil comprend miviron 30 a 
50 % d’acetate d’etbyle, environ 5 a 20 % 
d’acetate de bntyle et environ 20 a 30 % de 
toluene; 

6® Les fibres sont des fibres de rayonne ou 
des fibres metalliques; 

7® La longueur des fibres ne depasse pas envi- 
ron 3,2 mm; 

8® Les fibres ont une epaisseur de 1,5 a 
5 deniers. 

n, Un precede ponr reparer les ongles casses, 
caracterise par Tapplication audit ongle d’une 
premise couebe d’une composition telle que 
definie sous I, dans un premier sens, et par I’ap- 
plicadon d’une seconde couebe de ladite com- 
position sur ledit ongle dans un second sens 
perpmdicnlaire an premier. 

Societe ditc : MAX FACTOR & CO. 

Par procuratioQ : 

Cabinet Beau de LomAnds 
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